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Publication Title: 

Removable adhesive label for use on returnable containers 
Abstract: 

Abstract of DE 4433006 

(A1) An adhesive label consists of an upper material (A) which is soluble or 
dispersible in water, with a water-permeable heat-sensitive coating (B) on one 
side and a coating of water-soluble adhesive (C) on the other side. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Haftetikett, bestehend aus einem Obermaterial mit einer thermosensitiven Be- 
schichtung auf einer Seite und mit einer Beschichtung eines wasserioslichen Haftklebstoffes auf der Gegenseite. 
5 Bei einem zunehmenden Einsatz von Mehrweg-Behaltnissen aller Art, wie z. B. Kunststoff- und Metallkasten 
sowie Glasbehalter, erlangen wasserlosliche Haftetiketten eine immer groBere Bedeutung. So ist es z. B. beim 
Einsatz von Mehrweg-Behaltnissen in der Lebensmittel- und in der fleischverarbeitenden Industrie erforderlich, 
daB sich als Informationstrager eingesetzte Thermoetiketten vom Behaltnis wahrend des automatisierten 
Waschprozesses riickstandsfrei ablosen lassen. 

io Es ist bekannt, daB Haftklebeetiketten mit thermosensitiver Beschichtung, im folgenden kurz als Thermoeti- 
ketten" bezeichnet, ausgeriistet mit wasserunloslichen, permanent haftenden, wasserabldsbaren und wasserldsli- 
chen Haftklebstoffen seit Jahren im Markt existieren. Diese Haftetiketten finden unter anderem Einsatz bei der 
Kennzeichnung von Mehrweg-Behaltnissen. 

Herkdmmliche Thermoetiketten lassen sich nur teilweise oder nur in sehr Iangen Waschzyklen vom Behaltnis 

15 ablosen. Aus okonomischer wie auch okologischer Sicht sind jedoch Waschzyklen von automatisierten Wasch- 
anlagen zeitlich begrenzt. Da Thermoetiketten vielfach auf unterschiedliche Stellen der Behaltnisse appliziert 
werden, ist es nicht moglich, die Etiketten gezielt mit mechanischen Hilfsmitteln in der automatisierten Waschan- 
lage zu entfernen. 

Zur Herstellung herkdmmlicher Thermoetiketten werden disperse Thermobeschichtungsmassen wie z. B. 
20 Thermolaktone eingesetzt Diese wasserhaltigen Thermomassen kdnnen nur auf wasserunempfindlichen Roh- 
papieren eingesetzt werden. Dies hat zur Folge, daB das Dispergierverhalten der daraus gefertigten Thermoeti- 
ketten stark reduziert ist, und somit der Einsatz fur das Etikettieren von Mehrweg-Behaltnissen stark einge- 
schranktwird. 

Durch den Einsatz von thermobeschichtetem wasserabweisendem Papier zur Herstellung von Thermoetiket- 
25 ten ist ein Durchdringen des Wassers im WaschprozeB ohne mechanische Einwirkung stark eingeschrankt Der 
eigentliche AbloseprozeB solcher Thermoetiketten erfolgt im wesentlichen nur an den Schnittkanten und ist 
daher unbefriedigend sowie wegen fallweise erforderiicher manueller Nacharbeit wirtschaftlich nicht zu vertre- 
ten. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Haftetikett mit 
30 thermosensitiver Beschichtung anzugeben, welches die vorgenannten Schwierigkeiten und technischen Grenzen 
uberwindet und es ermdglicht, das Etikett bei einem mechanischen WaschprozeB mit ublichem Waschzyklus 
problemlos von einem Tragergegenstand abzulosen. Weiterhin soil das Haftetikett neben guter Dispergierbar- 
keit im WaschprozeB eine sehr gute Haftung unter anderem auf Kunststoff-, Metall-,Glas- und Papieroberfla- 
chen sowie auf feuchten Oberflachen und gute Bedruckbarkeit z. B. mittels eines Thermo-Druckverfahrens 
35 aufweisen. 

Die Aufgabe wird bei einem Haftetikett der eingangs genannten Art mit der Erfindung dadurch gelost, daB das 
Obermaterial wasserloslich bzw. in Wasser dispergierbar und die thermosensitive Schicht wasserdurchlassig ist 
Weitere Ausgestaltungen sind entsprechend den Unteranspriichen vorgesehen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen weiter erlautert 

40 

Beispiel 1 

Eine wasserl6sliche Polyvinylalkoholfolie, Flachengewicht 60 g/m 2 , wird mit einer thermosensitiven Beschich- 
tungsmasse, Masseantrag 5 g/m 2 , beschichtet und diese unter Temperaturzufuhrung zu einem in der Oberflache 
45 geschlossenen Film getrocknet Die zweite, noch offene Seite der Polyvinylalkoholfolie wird mittels Transferver- 
f ahren mit einem wasserioslichen Haftklebstoff beschichtet 

Die thermosensitive Oberflache des so hergestellten, wasserldslichen bzw. in Wasser dispergierbaren Hafteti- 
ketts wird nunmehr mittels eines Pragekalanders gepragt, so daB die thermosensitive Schicht mit durchgehenden 
Offnungen versehen wird, die es ermdglichen, daB das Spulwasser bis zur eingesetzten Polyvinylalkoholfolie und 
50 wasserldslichem Klebstoff vordringen kann, um den AbloseprozeB zu beschleunigen. 

Beispiel 2 

Ein in Wasser dispergiertes Haftetikettenobermaterial auf Basis von Carboxymethylcellulose bzw. Carbox- 
55 ypropylcellulose, Flachengewicht 60 g/m 2 , wurde mittels einer Rasterwalze mit einem 30-er Raster, das ent- 
spricht 900 Rasterpunkte pro cm 2 , und einer 70-%igen Flachendeckung mit einer thermosensitiven Beschich- 
tungsmasse auf Basis von Eisenstearat beschichtet Der Masseantrag der thermosensitiven Beschichtungsmasse 
betrug 6 g/m 2 . Die Beschichtung mit dem wasserldslichen Haftklebstoff erfolgte analog dem Beispiel 1. 
Die nach den unter Beispiel 1 und 2 aufgefuhrten Verfahren hergestellten wasserioslichen bzw. wasserdisper- 
60 gierbaren Haftetiketten wurden versuchsweise mit einem handelsublichen Thermodruckverfahren bedruckt und 
die Druckqualitat visuell beurteilt Die Wassertoslichkeit bzw. Abwaschbarkeit der unter Beispiel 1 und 2 
gefertigten wasserldslichen bzw. wasserdispergierbaren Haftetiketten wurde in einem praxisnahen Test im 
Labor, wie nachstehend beschrieben, durchgefuhrt 
In einem Behalter in den MaBen 160 x 160 x 160 mm aus transparentem PI exiglas wird ein rundes Behaltnis 
65 aus Polyethylen, Durchmesser 70 mm, diagonal zu einer festinstallierten Brausevorrichtung, Durchmesser 
40 mm, positioniert, so daB der Mindestabstand Spulvorrichtung/vordere Substratoberflache 100 mm betragt 
Das Spulsystem wird an die normale Haushaltswasserversorgung angeschlossen, die Temperierung des Wasch- 
wassers wird uber eine Mischregeleinheit gesteuert, der Wasserdruck wird mittels eines Druckminderventils auf 
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3 bar reguliert. 

Die unter Beispiel 1 und 2 hergestellten wasserloslichen bzw. in Wasser dispergierbaren Haftetiketten wurden 
vergleichend zu einem herkommlichen Thermolabel, ausgerustet mit einem wasserloslichen Haftklebestoff, 
bezuglich der Abwaschbarkeit nach dem beschriebenen Schema uberpruft Die EtikettengroBe betrug 30 x 
25 mm und wurde auf dem PE-Behaltnis so plaziert, daB der Mittelpunkt des Etiketts dem der Spruhbrause 5 
entsprach. Die ermittelten Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt: 





Muster Beispiel 1 


Muster Beispiel 2 


Standard-Etikett 


Waschtemperatur 
+ 23°C 


2 mm, 30 s 

ruckstandsfrei 

abgelost 


2 min 

ruckstandsfrei 
abgelost 


> 5 min 

teilweise abgelost 


Waschtemperatur 
+ 50°C 


1 min, 40 s 

ruckstandsfrei 

abgelost 


1 min, 10 s 

ruckstandsfrei 

abgelost 


>5 min 

teilweise abgelost 


Druckqualitat 


sehr gut 


gut 


sehr gut 



Anhand der durchgef iihrten Waschversuche kann festgestellt werden, daB die nach der Erfindung hergestell- 
ten Haftetiketten einen deutlichen Produktvorteil gegeniiber bekannten Standardetiketten bieten und insbeson- 
dere bei Waschprozessen unter den iiblichen kurzzeitigen Spiiizeiten mechanischer Waschautomaten problem- 25 
ios von den TrSgergegenstanden abldsbar sind 

Patentanspriiche 

1. Haftetikett, bestehend aus einem Obermaterial mit einer thermosensitiven Beschichtung auf einer Seite 30 
und mit einer Beschichtung eines wasserldslichen Haftklebestoffes auf der Gegenseite, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Obermaterial wasserloslich bzw. in Wasser dispergierbar und die thermosensitive Schicht 
wasserdurchlassig ist 

2. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Obermaterial Carboxymethylcellulose 
oder Carboxypropylcellulose enthilt 35 

3. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Obermaterial Polyvinylalkohol enthalt 

4. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Obermaterial Gelatine enthalt 

5. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Obermaterial Alginate enthalt 

6. Haftetikett nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die thermo- 
sensitive Schicht mit durchgehenden Of fnungen versehen ist 40 

7. Haftetikett nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Offnungen Poren sind 

8. Haftetikett nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die thermo- 
sensitive Schicht rasterfdrmig oder streifenformig ausgebildet ist 

9. Haftetikett nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die thermo- 
sensitive Schicht vollfl&chig ausgebildet ist 45 

10. Haftetikett nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die thermo- 
sensitive Schicht Eisenstearat oder Thermolakton enthalt 

11. Haftetikett nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Obermaterial mit einer wasserloslichen Haftklebeschicht ausgerustet ist 

12. Haftetikett nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB die wasserlosliche Haftklebeschicht Poly- 50 
acrylathaftklebstoff enthalt 



55 



60 



65 



3 



- Leerseite - 



